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La presente invention concerne de nouvelles compo- 
sitions nitrocellulosiques a base de soivants organiques 
pour vernis a ongles, pouvant etre appliquees en une seule 
couche sur I’ongle tout en presentant I’ensemble des pro- 
prietes d’usage habituellement recherchees par Tutilisateur. 

Toute la nitrocellulose presente est de la nitrocellulose 
de faible masse moleculaire, a une teneur ponderale com- 
prise entre 7% et 30% par rapport au poids total de la com- 
position. 
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La prfesente invention se situe dans le domains 
g4n&ral des vernis 4 ongles. 

Elle a plus pr6cis4ment pour objet de nouvelles 
compositions nitrocellulosiques pour vernis cl ongles, 
5 pouvant §tre appliquees en une seule couche sur I'ongle 
de fagon a obtenir, apr4s s4chage, un vernis, appele 
« monocouche » ou « one coat », tout aussi satisfaisant 
pour 1 'utilisateur q'un vernis traditionnel qui 
n4cessite 1 'application d'au moins 2 couches de 

10 composition pour obtenir une couverture et une tenue 
suf f isantes. 

L'int4r4t de tels vernis one coat est Evident, 
aussi bien en ce qui concerne 1' aspect econoroique que 
1' aspect facility d' usage. 

15 Pour diminuer le nombre de couches a appliquer sur 

I'ongle, et notamment pour obtenir un vernis monocouche, 
il est connu d'augmenter la concentration pigmentaire de 
la composition et/ou la teneur en composes filmog4nes, 
ou bien encore de diminuer la teneur en solvents 

2 0 organigues. 

Cela entralne toutefois de nombreux inconv4nients 
ind4sirables dont les principaux sont les suivants : 

- augmentation importante de la viscositd de la 
composition, ce qui rend difficile son application sur 

25 I'ongle, 

- augmentation du temps de sechage de la 

composition, 

- diminution de la brillance du vernis obtenu, 

- diminution de 1 ' adherence du vernis sur I'ongle, 

3 0 ce qui rend le vernis plus sensible a I'ecaillage et a 

1 ' usure . 

Ces diverses solutions ne sont done pas 
satisf aisantes . 

Le brevet US 5 977 217 divulgue par ailleurs des 

35 compositions a s4chage rapide pour vernis a ongles 
nitrocellulosiques monocouche dans lesquelles la 
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ni-trocellulose utilis^e est: de quality comprise entre 
1/8 s et 80 s, mais il est n^cessaire, pour obtenir un 
vernis ayant les propri4t6s requises, d'incorporer un 
polyfether dim4thylpolysiloxane dans les compositions. 

5 De plus, la brillance et le pouvoir couvrant en 

application monocouche ne sont pas satisfaisants, et le 
temps de durcissement du film est relativement 61evd. 

L'homme du metier est done a la recherche de 
compositions nitrocellulosiques pour vernis a ongles one 
10 coat, faciles II appliquer en une seule couche, 
pr^sentant une bonne aptitude au sSchage, permettant 
I’obtention rapide d'un film sur 1 • ongle ayant 
d'excellentes caract6ristiques de brillance, de tenue du 
brillant, de resistance e I'ecaillage et k I'usure. 

15 La presente invention propose une solution e ce 

problems. 

Elle a pour objet de nouvelles compositions 
nitrocellulosiques 8 base de solvants organiques, pour 
vernis k ongles, caracterisees en ce que toute la 
20 nitrocellulose presents dans la composition est de la 
nitrocellulose de faible masse moleculaire, a une teneur 
ponderale comprise entre 7% et 30% en poids par rapport 
au poids total de la composition, de preference entre 
10% et 25% en poids, mieux encore entre 12% et 20% en 
25 poids. 

Par nitrocellulose de faible masse moleculaire, il 
faut comprendre un nitrocellulose de faible viscosite, 
de qualite < 1/8 seconds selon la norme am4ricaine, ou 
> 30E selon la norme europ&enne. 

30 De telles nitrocelluloses ont g6n6raleroent une 

masse moleculaire moyenne en nombre <18000 environ et 
une masse moleculaire moyenne en poids <50000 environ. 

La demande de brevet japonais JP 11 158041 d^crit 

bien des compositions nitrocellulosiques pour vernis k 
ongles contenant de la nitrocellulose de faible masse 
moleculaire, mais celle-ci est imperativement associee k 
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une nitrocellulose de masse moleculaire elevfee (cjualite 
> % seconde selon la norxne americaine) et la composition 
est de plus appliqu4e en 2 couches sur l*ongle. 

Les nouvelles compositions nitrocellulosiques pour 
5 vernis iL ongles selon 1* invention sont particuli^rement 
faciles & appliquer sur I'ongle et presentent une 
excellente aptitude au sechage et stabilite thermique. 

L ' application d'une seule couche de composition est 
suffisante pour obtenir un maquillage rapide de I’ongle 
10 et un vernis pr6sentant d * excellentes caracteristiques 
<ie brillance, de tenue du brillant, de resistance a 
I'ecaillage et ^ I'usure. 

Le fait de n’utiliser que de la nitrocellulose de 
faible masse moleculaire S la teneur ponderale prfecitee 
15 permet, comparativement aux formulations 

traditionnelles , d'augmenter la concentration 

pigmentaire et l*extrait sec^ et done une utilisation 
monocouche, sans inconvenients indesirables et sans 
alteration des proprietes recherchees, notamment de 
20 brillance et de resistance a I'ecaillage et a I'usure* 

Les nouvelles compositions nitrocellulosiques selon 
1 * invention sont e base de solvants organiques, c * est e 
dire que le milieu solvent organique est ponderalement 
majoritaire. La teneur ponderale en solvants organiques 
25 est en general comprise entre 4 5% et 85%, de preference 
entre 50% et 80%. 

Par « teneur ponderale en solvants organiques », il 
faut comprendre la somme des teneurs ponderales de 
cheque solvent organique present. 

30 Les solvants utilises selon 1 * invention sont ceux 

habituellement utilises dans les vernis a ongles 
nitrocellulosiques / c ■ est S dire des esters, alcools, 
hydrocarbures et cetones . 

On peut citer par example 1* acetate de methyle, 
35 I'acetate d'ethyle, I'acetate de . butyle, I'acetate 
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d'isobutyle, 1' acetate de tertiobutyle, 1* acetate de 
propyle, 1' acetate d' isopropyle, 1' acetate d'amyle, le 
lactate d'6thyle, le lactate de butyle, 1 'ethanol, le 
propanol, 1 • isopropanol , le butanol, 1' acetone, la 
5 methyl€thylcetone et le toluene. 

On utilise de pr6f4rence 1' acetate d'^thyle, 
1 'acetate de butyle, 1 ' isopropanol, le butanol et le 
tolu&ne. 

Ces solvants peuvent etre utilises seuls, ou, de 
10 prfefSrence, en melanges. 

Comme cela a dejli ete mentionn6, toute la 

nitrocellulose pr4sente dans les compositions selon 
1' invention est de la nitrocellulose de faible masse 
molSculaire, de qualitS > 30E selon la norme europ^enne, 
15 de pr§fSrence de qualite > 3 0E et S 40E, par example de 
quality 31E, 32E, 33E, 34E, 35E, 36E, 37E, 38E, 39E et 

40E. 

On utilise de preference une qualite > 33E (< 1/16 

seconde selon la norme americaine ) , de preference ^ 39E, 
20 par exemple la qualite 34E, 36E ou 37E. 

Ces diverses nitrocelluloses de faible masse 
moieculaire et faible viscosite peuvent etre utilisees 
seules ou en melanges de proportions quelconques. 

Les nouvelles compositions nitrocellulosiques selon 
25 1' invention ont une faible teneur en eau, inferieure ^ 

2% en poids, de preference inferieure ^ 1% en poids, 

mieux encore inferieure a 0,7% en poids. 

Pour des teneurs en eau superieures a 2%, les 
compositions deviennent heterogenes et on constate des 
30 phenomenes indesirables de relargage de nitrocellulose 
et d' augmentation de viscosite. 

Outre le milieu solvant organique et la 
nitrocellulose, les compositions selon 1' invention 
peuvent egalement comprendre une resine garnissante, un 
35 plastifiant, un agent thixotrope, un pigment et/ou 
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colorant, un agent mouillant, un agent gonflant et des 
additifs tels que des agents nacrants, des parfums, des 
azurants optigues, des principes roedlcamenteux, des 
humectants, des f litres UV, des tensio-actifs , des 
5 cires, des agents rheologiques, des vitamines , des 
charges , des pa ill e tt es . 

L'emploi du singulier « un » ou « une » pour 
d4slgner les constituents precites ne doit pas etre 
interprete dans un sens limitatif, mais etre compris 
10 coinine signifiant « au moins un » ou « au noins une ». 

Selon une variante prefer4e, les compositions selon 
1 ' invention comprennent egalement une r4sine 

garnissante, de preference de 5% a 25% en poids par 
rapport au poids total de la composition, mieux encore 
15 entre 8% et 20% en poids. 

La r4sine garnissante a pour fonction principale 
d'apporter du garnissant au vernis, de maniere 4 ce gue 
la quantity de liant d4pose apr4s Evaporation des 
solvents soit la plus grande possible. Elle contribue 
20 Egalement au brillant du vernis et a I'adhErence sur 
I'ongle. Cette rEsine est de preference choisie dans le 
groupe constituE par les resines alkydes, les rEsines 
cEtoniques, les rEsines acryliques et les rEsines 
arylsulf onamides . 

25 On peut citer par example les rEsines 

tosylamide/formol , les resines copolymEres d* anhydride 
phtalique, d' anhydride trimellitique et de glycol, et 
les rEsines copolymEres d'acide adipique/d • acide 
fumarique/d'acide phtalique et de tricyclodecane 
30 dimEthanol. 

Ces rEsines peuvent etre utilisees seules ou en 
melanges. 

Selon une autre variante prefErEe de 1' invention, 
les compositions selon 1 ’ invention comprennent Egalement 
35 un plastifiant, de preference de 5% E 20% en poids par 
rapport au poids total de la composition, mieux encore 
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entre 5% et 17% en poids, dans le but de diminuer la 
duret6 du film en lui donnant de la souplesse. 

Les plastiflants habituellement utilises dans les 
compositions nitrocellulosiques connues pour vernis & 
5 ongles conviennent . 

I Is appartiennent genferalement H la famille des 
citrates, adipates, lactates, acetates, phtalates, 
phosphates et des sucroses. 

On peut citer par example 1' adipate de didthyle, 
10 1' adipate d'octyle et de decyle, 1' adipate de 

polypropyleneglycol , 1' adipate de dioctyle, le phtalate 

de di4thyle, le phtalate de dibutyle, le phtalate de 
dioctyle, le citrate de diethyle, 1 ' acetylcitrate de 
tributyle, 1 ' acetylcitrate de triethyl-2-h4xyle, 
15 1 ' acetylcitrate de triethyle, le benzoate de sucrose, 

1 ' acetobutyrate de sucrose, le tartrate de dibutyle et 
le camphre. 

Ces plastifiants peuvent etre utilises seuls ou en 
melanges. 

20 Selon une autre variants preferee de 1' invention, 

les compositions comprennent egalement un agent 
thixotrope, de preference 0,1% a 5% en poids par rapport 
au poids total de la composition, mieux encore de 0,5% ^ 
2,5% en poids, d'une argile organophile modifies par une 
25 amine. Comme examples de telles argiles on peut 
notamment citer celles commercialisees par National Lead 
Company sous la marque deposes « Bentone » ou encore 
celles commercialisees par Sud Chemie AG sous la marque 
deposee « thixogel » . 

30 Ces argiles modifiees peuvent etre indif f eremroent 

d' origins animale ou vegetale. 

Selon une autre variants preferee de 1' invention, 
les compositions comprennent egalement de 0,1% a 10% en 
poids par rapport au poids total de la composition, 
3 5 mieux encore de 1% A 6% en poids, d'au moins un pigment 
et/ou colorant. 
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Les pigments peuvent Stre des pigments classiques, 
mais aussi des pigments nacrds, des pigments 
f luorescents, des pigments thermosens ibles, des pigments 
sensibles aux UV, des pigments d effets 
5 goniochromatiques , des pigments metalliques (aluminium 
ou cuivre par exemple) . 

Selon d'autres variantes de 1* invention, les 
compositions comprennent egalement, comme additifs 
usuels, entre 0,1% et 10% en poids d'un agent mouillant 
10 de I'argile organophile lorsque celle-ci est presente, 
de preference une lecithine, entre 0,005% et 5% en poids 
d'un agent gonflant, de preference I'acide phosphor ique 
ou I'acide citrique. 

Les nouvelles compositions selon 1 ' invention 

15 presentent de preference un taux d' extrait sec eieve, 
superieur ou egal ^ 35% en poids, par exemple compris 
entre 37% et 55% en poids par rapport au poids total de 
la composition. 

Les nouvelles compositions selon 1' invention 

20 peuvent etre obtenues, par melange des divers 
constituents, selon les precedes traditionnels bien 

connus de I'homme du metier d'obtention des compositions 
pour vernis ^ ongles d base de solvents organiques et 
comprenant la nitrocellulose comme agent filmogene. 

25 Selon une premiere variants de precede d'obtention 

de compositions prdcitees selon 1' invention, on melange 
les divers constituents sans premelange prealable. 

Selon une autre variants de procedd d'obtention des 
compositions prScitSes selon 1' invention, on realise 
30 tout d'abord une base antisedimentante nitrocellulosique 
thixotrope incolore par melange d'un gel 

nitrocellulosique thixotrope incolore et d'une base 
incolore non thixotrope, de preference en presence d'une 
faible quantity d'un acide tel que I'acide phosphor ique 
35 ou I'acide citrique pour favoriser la thixotropie de la 
base antisedimentante. 
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La base incolore non thixotrope comprend une partie 
de la nitrocellulose et une partie des solvants 
organigues. Elle peut ^galement comprendre une rfesine 
garnissante et un plastifiant. 

5 Le gel nitrocellulosique thixotrope incolore 

comprend le reste de la nitrocellulose et des solvants 
organigues, un agent thixotrope, ainsi gu'eventuellement 
un agent mouillant de 1 'agent thixotrope, un plastifiant 
et une rfesine garnissante. 

10 La base non thixotrope et le gel thixotrope sont 

obtenus par simple melange des constituants . 

De telles compositions selon 1' invention permettent 
d'obtenir des vernis incolores. 

Pour obtenir des vernis colores, on ajoute a ce 

15 stade les pigments ou colorants, ou une base colorante 
gui peut etre par exemple obtenue par melange d'une base 
antis4dimentante avec un ou des pigments. 

Les exemples non limitatifs suivants illustrent 
1' invention et les avantages gu'elle procure. 

20 

Kxf>mples 1 et 2 : compositions nitrocellulosigues 

color4es pour vernis ^ ongles one coat selon 
1 ' invention. 

25 Le tableau 1 suivant precise la nature et les 

pourcentages pond&raux des constituants qui ont dte 
melanges H la temperature ambiante (20 ®C environ) pour 
r4aliser ces compositions. 

L' extrait sec theorique est de 40 % pour les 2 

30 exemples. 
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EXEMPLES 

CONSTITUANTS ' 


1 


2 


Nitrocellulose s^he de qualite 36E (norme europeenne) 


15 


17 


Resine copolymere anhydride phtalique/anhydride 
trimellitique/glycol 


13 


3 


R6sine tosylamide/formol 


/ 


11 


Benzoate de sucrose 


2 


3 


Acetylcitrate de tributyle 


6 


/ 


Phtalate de dibutyle 


/ 


3 


Camphre 


/ 


2 


Acetate d’ethyle 


28 


22 


Acetate de butyle 


26 


21 


Isopropanol 


6 


6 


Toluene 


/ 


9 


Argile organophile de type montmorillonite modifiee par 
une amine (stearalkonium hectorite) 


1 


1 


Pigments 


3 


2 



15 



20 



25 



30 



Tableau 1 

Les mesures et tests suivants ont ete realises sur 
ces compositions : 

“ Brillance : un film d'epaisseur determinee de 

composition est applique sur une carte a I'aide d'un 
applicateur automatique. Apres sechage, on mesure la 
brillance sous un angle de 60°. 



- Temps de s^chage (methode du tas de sable) : la 

35 methode consiste a mesurer, depuis le temps to 
d' application sur une plaque d'un film de composition 
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d'epaisseur di'temin^e , le temps au bout ducpael un petit 
tas de sable d^pos4 sur le film n’ adhere plus. 

- VlsCQsitfe BRQQKFTmT.n . 

5 

“ Duretfe PERSQZ ; suivi de 1' evolution du durcissement 

du vernis au cours du temps apr^s application d'un film 
de composition sur une plaque de verre. 

10 - Stabi 1 i : les compositions sont conditionnfees en 

flacon verre de 10 ml muni d'un pinceau. 

Apr^s 1 mois de stockage S 50 ®C, on 4value une 
Sventuelle syn4rSse ou sedimentation selon les critferes 
suivants : 

15 1 : separation 

2 ; leg%re separation 

3 ; pas de separation. 

~ Rapport — de — contra gte ; un film d'epaisseur determinee 
20 de composition est applique sur une carte e I'aide d'un 
applicateur automatique. 

Apres sechage, les mesures de reflectance sont 
effectuees success ivement sur la partie blanche de la 
carte et sur la partie noire. 

25 Le resultat est le rapport de la reflectance partie 
noire/reflectance partie blanche. 

D'autres tests ont ete realises sur ongles . Dix 
specialistes ont teste les compositions, et evalue les 
30 criteres suivants : 

- Appl i oat i nn : les specialistes donnent une evaluation 
globale de 1 ' application des compositions conformement 
aux criteres suivants : 

35 1 : application tres difficile 

2 : application difficile 
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3 ; application assez facile 

4 : application facile 

5 : application trfes facile. 



5 



10 



- Ri-i 1 lanee ; les sp6cialistes evaluent la brillance du 
vernis, le jour del' application des compositions, selon 
les criteres suivants : 

1 : satin4 

2 : brillant discret 

3 ; brillant assez important 

4 ; brillant important 

5 : brillant tr4s important. 



15 



20 



— PniivniT* rrrm^rranti ; les specialistes donnent une 
evaluation ^lobale du pouvoir couvrant des compositions 
conform4ment aux criteres suivants : 

1 : pas du tout couvrant 

2 : peu couvrant 

3 : assez couvrant 

4 ; couvrant 

5 : tr4s couvrant. 



25 



30 



- TeTnpst d«=> g^c;hage ; les specialistes mesurent le temps 
entre le moment oil s ' acheve 1 ' application des 
compositions et celui oil le film palpe au doigt ne 
laisse plus apparaltre d'empreintes digitales : 

1 ; lent (sup4rieur 4 5 min) 

2 : normal (compris entre 3 et 5 min) 

3 : rapide (compris entre 1 et 3 min) 

4 ; tr4s rapide (inferieur 4 1 min) . 



- Persistence d u brillant ; les specialistes donnent une 
appr4ciation globale du brillant des vernis constate 3 
jours apr4s 1 ' application des compositions, conf or mement 
35 aux criteres d4finis pr4cit4s relatifs 4 la brillance. 
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10 



- R4sie-tiange ^ l*4cai11age : les sp€cialistes donnent 

une Evaluation globale de I'ecaillage des films de 
vernis au cours du temps survenant dans un delai de 3 
jours aprEs 1 'application des compositions, conformEment 
aux critEres suivants : 

1 : film s'Ecaillant trEs facilement 

2 : film s'Ecaillant facilement 

3 : film s'Ecaillant assez facilement 

4 : film s'Ecaillant diff icilement 

5 : film s'Ecaillant trEs diff icilement. 



15 



20 



- REsistance E 1 'usure ; les specialistes donnent une 
Evaluation globale de I'usure des films de vernis 
survenant E 1 ' extrEmitE des ongles dans un delai de 3 
jours aprEs 1 'application des compositions, conformement 
aux criteres suivants : 

1 : film s'usant trEs facilement 

2 : film s'usant facilement 

3 : film s'usant assez facilement 

4 ; film s'usant diff icilement 

5 : film s'usant trEs diff icilement . 



Le tableau 2 suivant precise les resultats obtenus 
de toutes ces mesures et de tous ces tests. 

25 Ces rEsultats montrent que les compositions 

nitrocellulosigues pour vernis a ongles one coat selon 
1' invention presentent un comportement remarquable en 
termes de stabilitE, de facilite d ' application, de temps 
de sEchage et de pouvoir couvrant, et que les vernis one 
30 coat ainsi obtenus prEsentent d ' excellentes proprietEs 
de brillance, de persistance du brillant, de rEsistance 
E I'Ecaillage et de rEsistance a I'usure. 



35 
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EXEMPLI 






TESTS ■ 


1 


2 




Brillance 


88% 


91% 




Temps de sdchage 


8 min 30 s 


6 min 




Viscositds Brookfield 






.2 

4hii# 


6 tr/min 


2740 


/ 


s. 

E 


60 tr/min 


1000 


/ 


8 

L. 


6 tr/min 


1180 


/ 


«3 

cn 

c/5 


Duretd Persoz 






«/) 


30 min 


68 


84 


■5 

c/5 


1 h 


88 


112 


S 








3 

CO 

0 


2h 


142 


139 


S 


3 h 


154 


155 




Stability 


3 


3 




Rapport de contraste 


39,4% 


73,8% 




Application 


5 


4 




Brillance 


5 


5 


0 


Pouvoir couvrant 


5 


5 


3 C 


Temps de sdchage 


3(1 min 40 s) 


3(1 min 40 s) 


05 M 


Persistance du brillant 


4 


5 


Resistance k I’dcaillage 


5 


4 




Resistance k I’usure 


4 


5 



Tableau 2 



25 

Fvemple 2 : composition nitrocellulosique incolore pour 

vernis t ongles one coat 



Les constituants suivants ont ete melanges a la 
temperature ambiante (20°C environ) , dans les 
proportions ponderales mentionnees : 



Nitrocellulose sSche de qualite 34E 

(norme europ^enne) : 13% 

R6sine copolymere anhydride 

phtaligue/ anhydride trimellitique/glycol ; 16% 
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Camphre 


: 1% 


Phtalate de dibutyle 


: 6% 


Acetate d * 4thy le 


: 48% 


Acetate de butyle 


: 11% 


Isopropanol 


: 5%. 



D'une stability satisf aisante et d’une bonne 
aptitude au s§chage, cette composition est 
particulidrement remarquable par sa facilite 
10 d'application et par la brillance du vernis incolore one 
coat obtenu. 

Kvempl es nmnpaT-at i f s 

15 Ces exemples comparatifs ne font pas partie de 

1 ' invention. 

I Is ont 6tS realises dans le but de montrer que la 
principals caractSristique technique distinctive de 
1' invention (selection d'une nitrocellulose 

20 particuli6re) n'est pas arbitraire, mais necessaire pour 
procurer 1 ' ef f et technique recherchd et pr§cit4 dans 
notre demands. 

Selon les exemples comparatifs A et B, on a rSalis6 
une composition nitrocellulosique traditionnelle connue 
25 dans I'etat de la technique, applicable en 2 couches sur 
1 ' onqle pour obtenir toutes les proprietes recherchees 
par 1 'utilisateur . 

Selon les exemples comparatifs A1 et Bl, on a 
modifi4 les compositions selon les exemples comparatifs 
30 A et B pour les rendre utilisables en one coat 
(application d'une seule couche sur I'ongle), de fagon 
connue selon I'etat de la technique, notamment en 
augmentant la teneur en pigments. 

Les compositions selon les exemples comparatifs A 
35 et A1 sont proches de celle selon I'exemple 1 et les 
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compos i't ions selon les examples comparatiifs B et Bl sont: 
proches de celle selon 1* example 2. 

Le 'tableau 3 suivant precise la nature et les 
pourcentages ponder aux des constituents qui ont 6te 
5 m£lang4s d 20®C environ pour realiser les compositions 
selon les examples comparatifs A, Al, B et Bl. 

L' extrait sec theorique est de 33% pour les 
examples comparatifs A et B, de 35% pour I’exemple 
comparatif Al et de 34% pour 1' example comparatif Bl. 

10 Les m&mes tests et mesures que ceux mentionn^s aux 

examples 1 et 2 ont ete realises pour ces examples 
comparatifs. 

Le tableau 4 suivant presente les r6sultats 
obtenus . 

15 La comparaison des resultats obtenus, d'une part entre 
la composition de 1' example 1 selon 1' invention (cf 
tableau 2) et les compositions selon les examples 
comparatifs A et Al (cf tableau 4) , et d' autre part 
entre la composition de 1' example 2 selon 1 ' invention 
20 (cf tableau 2) et les compositions selon les examples 
comparatifs B et Bl (cf tableau 4) , montre clairement 
que les proprietSs obtenues avec les compositions 
nitrocellulosiques pour vernis A ongles one coat selon 
1* invention sont comparables a celles des compositions 
25 nitrocellulosiques traditionnelles connues appliqu^es en 
2 couches sur I'ongle et super ieures A celles des 
compositions one coat derivant de ces compositions 
traditionnelles bi-couches par augmentation de la 
concentration pigmentaire. 

30 



35 
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'^^'-..^.^^EXEMPLES COMPARATIFS 


A 


A1 


B 


B1 




CONSTITUANTS 










5 


Nitrocellulose s^he de qualite 23 E 
(norme europdenne) (1/2 s norme 
amdricaine) 


/ 


/ 


13 


13 




Nitrocellulose s^che de qualite 27E 










10 


(norme europeenne) (1/4 s norme 
amdricaine) 


13 


13 


/ 


/ 




Resine copolymere anhydride 
phtalique/anhydride 


11 


12 


3 


4 


15 


trimel i itique/glycoi 












Resine tosylamide/formol 


/ 


/ 


9 


9 




Acetylcitrate de tributyle 


6 


6 


/ 


/ 




Phtalate de dibutyle 


/ 


/ 


6 


5 




Camphre 


/ 


/ 


2 


2 




Acetate d’ethyle 


22 


24 


14 


15 


20 


Acetate de butyle 


39 


36 


23 


23 




Isopropanol 


6 


.5 1 


7 


6 




Toluene 


/ 


/ 


21 


20 




Argile organophile type 
montmorillonite modiflee par une 


1 


1 


1 


1 


25 


amine (stearalkonium hectorite) 












Pigments 


2 


3 


1 


2 



Tableau 3 
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Pevftndi ea<^i ons 

1. Composition nitrocellulosique a base de solvents 
organiques pour vernis H ongles, caract^risde en ce gue 
5 toute la nitrocellulose pr6sente dans la composition est 
de la nitrocellulose de faible masse moleculaire, S une 
teneur pond&rale comprise entre 7% et 30% par rapport au 
poids total de la composition. 

10 2. Composition selon la revendication 1, caracteris6e en 

ce que la nitrocellulose est de quality > 33E et < 39E 
selon la norme europ4enne. 

3. Composition selon la revendication 1, caracterisfee en 
15 ce c[ue la teneur ponderale en nitrocellulose est 

comprise entre 10% et 25% par rapport au poids total de 
la composition. 

4. Composition selon la revendication 1, caracterisSe en 
20 ce que les solvents organiques representent de 45% h 85% 

en poids du poids total de la composition. 

5. Composition selon la revendication 1, caract6ris6e en 
ce qu'elle comprend de 5% a 25% en poids d'une r^sine 

25 garnissante. 

6. Composition selon la revendication 1, caract6ris6e en 
ce qu'elle comprend de 5% S 20% en poids de plastifiant. 

30 7. Composition selon la revendication 1, caracteris€e en 
ce qu'elle comprend de 0,5% a 2,5% en poids d'argile 
organophile modifi&e par une amine. 

35 
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8. Composi'tion selon la revendication 1, caract^risSe en 
ce qu'elle compirend de 1% a 6% en poids de pigment ou 
colorant. 

9. Composition selon la revendication 1, caracteris^e en 
ce qu'elle prfesente un extrait sec compris entre 37% et 
55% en poids. 

10. Composition selon la revendication 1, caract6ris4e 
en ce qu'elle est destin^e a etre appliquee en une seule 
couche sur I'ongle. 
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